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1 ' ^^^I^S^a vor1 ! u f!P e PrWungsbericht wurde von der mft der Intematlonalen voriaufigen PrGfung 
beauftragten Behorde erstellt und wlrd dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. ™rung 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

El AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibunqen AnsorQchen 
Roht d H r Zeichnun 9 en > die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, SSSSrS^ 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnftt 607 der VerwalFungS 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

^^JS** Fe A stste,, ""9 " a ?*K e ? e } 662 a > n > hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der international Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTVEP 03/1 1 546 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursp'runglich 
emgereicht und srnd ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70 1 7) f 



Beschreibung, Seiten 

1 " 31 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

22 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 ~ 21 eingegangen am 1 4.12.2004 mit Schreiben vom 08.12.2004 

. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: H 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). y 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D R« E[klarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Ober den Offenbarungsgehalt in der urspriinqlich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erffnderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-21 

Neim Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-21 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-21 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
stehe Belblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(li) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : EP-A-0 730 01 1 (ROEHM GMBH) 4. September 1 996 (1 996-09-04) in der 
Anmeldung erwahnt 

D2: EP-A-0 628 614 (ROEHM GMBH) 14. Dezember 1994 (1994-12-14) in der 
Anmeldung erwahnt 



1 Neuheit 

Die vorliegende Anmeldung scheint die Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT zu 
erfullen, weil der Gegenstand der Anspruche 1-21 im Hinblick auf die zur Verfiigung 
stehenden Dokumente neu ist. 



2 Erfindari schen Tatig keit 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(3) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-21 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. 

2.1 

Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
ein Beschichtungsmittel fur Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffkorpern bestehend 
aus (Seite 3, Zeile 14-27) 

(1) 1 - 30 Gew.-% eines einpolymerisierbaren Prapolymerisats als Verdicker 
enthaltlich durch radikalische Polymerisation von 

1a) 90 bis 99 Gew.-% C1 - bis C8-Alkylestern der Acryl- oder Methacrylsaure und 
1b) 1 bis 10 Gew.-% eines Schwefelreglers mit mindestens drei Thiol-Gruppen 

(2) 20 - 80 Gew.-% mehrfunktioneller Acrylate und/oder mehrfunktionelier 
Methacrylate 

(3) 5-75 Gew.-% eines Verdunners 

(4) 0,01 - 10 Gew.-% eines UV-lnitiators 

(5) 0 - 20 Gew.-% ublicher Additive, insbesondere U V-Absorber, 



Formblatt PCT/Belblatl/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/EP 03/1 1 546 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, dass als 
Fluoralkyl(meth)acrylat 2,2,3,3-Tetrafluorpropylmethacrylat enthalten ist mit nur 4 
Fluoratomem im Alkoholrest (Seite 5, Zeile 19). Der Anmelder hat nicht gezeigt dass 
das Unterscheidungsmerkmal Ursache eines technischen Effekts ist. Daher kann die 
technische Aufgabe riur in der Bereitstellung eines weiteren Fluoralkyl(meth)acrylats in 
einem Beschichtungsmittel zur Herstellung von Kratzfestbeschichtungen gesehen 
werden. Dokument D2 (Seite 3, Zeile 4-19) beschreibt als Unterscheidungsmerkmal, 
die Anwendung von (Meth)acrylate mit CH 2 -CH 2 -(CF 2 CF2) n F Fluorhaltigen 
Alkoholresten, wie zum Beispiel 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,1 0, 10,11,11,12,12,1 2-Heneicosaf luordodecylacrylat und 
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19, 
19,20,20,20-Heptatriacontafluoreicosylacrylat, in einem Beschichtungsmittel fur 
Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffkorpem (Seite 4, Zeile 54-56). 
Der Fachmann, der ausgehend von D1 auf der Suche nach einem altemativen 
Fluoralkyl(meth)acrylat fur Beschichtungsmittel fur Kratzfestbeschichtungen von 
Kunststoffkorpem ist, wurde aus D2 Hinweise zur Losung dieser allgemeinen Aufgabe 
erhalten, d.h. er gelangt zu einer Alternative durch die Aufnahme der in D2, genannten 
Fluoralkyl(meth)acrylate. 

Daher kann fur den Anspruch 1 keine erfinderische Tatigkeit anerkannt werden. 
2.2 

Der Gegenstand der Anspruche 2-21 ist weiter in D1 offenbart. 

Daher kann dem Gegenstand der Anspruche 2-21 das Vorliegen erfinderischer 

Tatigkeit gegenuber D1 und D2 nicht zuerkannt werden. 
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Patentanspriiche 

1 • Beschichtungsmittel zur Herstellung von umformbaren 

Kratzfestbeschichtungen mit schmutzabweisender Wirkung 
umfassend 

A) 1 bis 30 Gew.-% eines Prapolymerisats erhaltlich durch 
radikalische Polymerisation einer Mischung umfassend 
A1 ) 1 bis 1 0 Gew.-Teile mindestens einer 

Schwefelverbindung enthaltend mindestens 3 
Thiolgruppen und 
A2) 90 bis 99 Gew.-Teile Alkyl(meth)acrylate, 

B) 0,2 bis 10 Gew.-o/o eines Fluoralkyl(meth)acrylats gemali der 
Formel (II) 



H 2 C=C-C-0— CH 2 ~CH 2 — (CFaCF^ (»), 

worin der Rest ein Wasserstoffatom Oder einen Methylrest 
und n eine ganze Zahl im Bereich von 2 bis 10 bedeutet 

C) 20 bis 80 Gew.-% mehrfunktioneller (Meth)acrylate, 

D) 0,01 bis 10 Gew.-% mindestens eines Initiators. 

E) 2 bis 75 Gew.-% mindestens eines VerdOnners und 

F) 0 bis 40 Gew.-% ubliche Additive. 

Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
dass das Prapolymerisat A) eine Viskositatszahl gemSB DIN ISO 
1628-6 im Bereich von 8 bis 15 ml/g gemessen in CHCI 3 bei 20°C 
aufweist. 
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Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 1 oder 2. dadurch 
gekennzeichnet, dass die zur Herstellung des Prapolymerisats A) 
verwendeten Alkyl(meth)acrylate 1 bis 8 Kohlenstoffatome im 
Alkohofrest aufweisen. 

Beschichtungsmittel gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Herstellung des Prapolymerisats A) eine Mischung von 
Alkyl(meth)acrylaten A2) verwendet wird, die mindestens 10 
Gew.-% Methyl(meth)acrylat und/oder Ethyl(meth)acrylat und 
mindestens 2 Gew.-% Alkyl(meth)acrylate mit 3 bis 8 
Kohlenstoffatomen umfasst. 

Beschichtungsmittel gemali einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwefelverbindung mindestens 
vier Thiolgruppen umfasst. 

Beschichtungsmittel gemali Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schwefelverbindung Pentaerythrittetrathioglycolat ist. 

Beschichtungsmittel gemali einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmittel 0,5 bis 2 
Gew.-% Fluoralkyl(meth)acrylate gemaB Komponente B) umfasst. 

Beschichtungsmittel gemali einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet. dass der Initiator gemaB Komponente D) 
ein UV-lnitiator ist. 
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9. 



10. 



11. 



12. 



Beschichtungsmittel gemaB einem der vorhergehenden Ansprtiche 
dadurch gekennzeichnet, dass der VerdQnner gemaB Komponente' 
E) (Meth)acrylate mit 1 bis 10 Kohlenstoffatome, Styrole und/oder 
Acrylnitril umfasst. 

Beschichtungsmittel gemaB einem der vorhergehenden Ansprtiche 
dadurch gekennzeichnet. dass die Komponente F) UV-Absorber 
und/oder UV-Stabilisatoren umfasst. 

Kratzfester, umformbarer, schmutzabweisender Formkarper 
umfassend ein Kunststoffsubstrat und eine Kratzfestbeschichtung 
die durch ein Beschichtungsmittel gemaB einem der Ansprtiche 1 ' 
bis 10erhaltlich ist. 

FormkOrper gemaB Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Kunststoffsubstrat Polymethylmethacrylat, Polycarbonat, 
Polyvinylchlorid. Polystyrol, Polyolefine, Cycloolefincopolymere 
Polyester und/oder Acrylnitril/Butadien/Styrol-Copolymere umfasst. 

Formkarper gemaB Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet. 
dass der dass der Formkorper eine Schlagzahigkeit von 
mindestens 10 kJ/m 2 gemaB ISO 179/1 aufweist. 

14. Formkarper gemaB einem der Ansprtiche 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet. dass das Kunststoffsubstrat eine Dicke im Bereich 
von 1 mm bis 200 mm aufweist. 

15. Formkorper gemaB einem der Ansprtiche 11 bis 14. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kratzfestbeschichtung eine Schichtdicke 
im Bereich von 1 bis 50 pm aufweist. 



13. 
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1 6. Formkerper gemafi einem der AnsprOche 1 1 bis 1 5 dadurch 
gekennzeichnet, dass der Haze-Wertes des FormkGrper nach 
einem Kratzfestigkeitstest nach DIN 52 347 urn hdchstens 5% 
zunimmt. 

1 7. Formkerper gemafi einem der AnsprOche 1 1 bis 1 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kunststoffsubstrat einen E-Modul nach 
ISO 527-2 von mindestens 1500 MPa aufweist. 

18. Formkorper gemafi einem der AnsprOche 1 1 bis 1 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Formkorper eine 
Bewitterungsbestandigkeit gemafi DIN 53 387 von mindestens 
4000 Stunden aufweist. 

19. Formkorper gemafi einem der AnsprOche 1 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Formkdrper eine Transparenz gemafi 
DIN 5033 von mindestens 70% aufweist. 

20. FormkSrper gemafi einem der AnsprOche 1 1 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kontaktwinkel bei 20°C von alpha- 
Bromnaphthalin mit der Oberflaches des Kunststoffk6rpers 
mindestens 50° aufweist. 

21 . Verfahren zur Herstellung von kratzfesten, umformbaren, 
schmutzabweisenden Formkdrpern gemafi einem der AnsprOche 
1 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass man auf ein 
Kunststoffsubstrat ein Beschichtungsmittel gemafi einem der 
AnsprOche 1 bis 10 aufbringt und hartet. 
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